Proprietati specifice tricoturilor Desirabilitatea Desirabilitatea, definita de capacitatea tricotului de a fi transformat în fire, depinde în primul rând de tipul tricotului; tricoturile din batatura se desira mai usor decât cele din urzeala, care teoretic sunt desirabile, iar practic se desira mai greu, datorita evolutiei simultane a unuia sau mai multor sisteme de fire Desirarea voita se poate face în cazul tricoturilor din batatura, în scopul analizei structurii, determinarii unor parametrii ai structurii (lungimii firului) sau recuperarii firului Desirabilitatea accidentala La ruperea firului din ochi, când fortele exterioare depasesc fortele de frecare din punctele de legare, apare desirarea ochiurilor Fenomenul de desirare a ochiurilor înceteaza atunci când fortele care o produc sunt echilibrate de fortele de frecare din punctele de contact ale elementelor ochiului Daca tricotul este tensionat cu o forta PdL, în flancurile alaturate ochiului rupt apare forta Q, care tinde sa le transforme în segmente orizontale, prin tragerea capetelor firului rupt din ochiurile adiacente (fig V 3 10,a) Tot forta Q tinde sa traga firul din ochiul 1 în ochiul 2, transformând ochiul 1 în flotare pe directia rândului Considerând ochiul 1 încastrat la mijlocul buclei de ac (fig V 3 10,b), în urma actiunii fortei Q, între bucla de platina a ochiului respectiv si bucla de ac a ochiului urmator apare o forta de frecare fir-fir, Ffr: F fr = µ · Q, (V 3 39) unde: µ este coeficientul de frecare fir - fir Momentul de încovoiere a firului prin buclare, Mî, este: M î = W · s , (V 3 40) unde: W este modulul de rezistenta la încovoiere s - tensiunea normala de încovoiere Pentru fire, considerate a avea sectiunea circulara, modulul de rezistenta la încovoiere este p · F3/32 a) b) Fig V 3 10 Desirabilitatea tricotului din batatura Dar, conform desenului din fig V 3 10,b, momentul de încovoiere se scrie si sub forma: M î = Q · d (V 3 41) Rezulta: Relatia de mai înainte scoate în evidenta faptul ca forta care provoaca desirarea este cu atât mai mare cu cât diametrul firului si coeficientul de frecare sunt mai mari, iar ochiurile sunt mai mici Cercetatorul F Coquay a urmarit fenomenul desirarii accidentale, pe care l-a împartit în doua faze: • desirare primara, când se desira ochiurile pe directia sirurilor (verticala); • desirare secundara, când se desira ochiurile adiacente din acelasi rând Desirabilitatea accidentala este considerata un fenomen negativ, care afecteaza calitatea tricotului si depinde de: • tipul tricotului; • structura si parametrii de structura; • coeficientul de frecare fir-fir; • flexibilitatea si elasticitatea firului si a tricotului; • tratamentele de finisare aplicate 